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fi d 500 e 600'denari ed cSotato 6i buoua resistenza a3 caloi e ed eg] 1 
agent! chiroici ed atmosferici . 
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DESCRIZIONE dell 1 invenzl one indistriale dal titolo: 
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& nazionalitS i tali ana, via Boccaccio 18 bis * 10132 

TORINO 
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* *** 

DESCRIZIONE 

La presente invenzione si riferisce ad un tessuto 
per tende da sole e ad una tenda da sole che lo utilizza. 

£• noto Impiegare per tessuti di questo tipo fi- 
bre poliacriliche , le cui proprieta di resistenza teronca 
non si sono perft rivelate com pi etamente soddisfacenti nel- 
I'impiego. 

Scopo del la presente invenziooe £ quello di fornl- 
'.t n *.9S9.s*. o format o a* »jn fi l a) o oso^to d^ 'dl? difetto 
e che nello stesso teupo abbi a buona resistenza agli agenti 
chimici ed abnosferici ed elevate stabi 1 ita dimensionale 
e resistenza alia piegatura, all'usura ed al V abrasione. 

Questo scopo viene raggiunto grazie ad un tessuto 
per tende da sole car alter izzato dal fatto che £ realizzato 
con un filato poliestere form a to da pi 0 fili e sottpposto 
a testur izzazi one in aria. 



II filato Impiegato nel tessuto secondo 1'inven- 
zlone presenta inoltre ottima tenacita e resilienza, e esen- 
te da snervemento, ha una trascurabile ripresa di umidita 
ed k particolannente adatto ad essere utUi2zato per la 
tessitura. 

In una forma favorlta di attuazlone dell' invenzio- 
ne 11 suddetto filato ha un titolo finale compreso tra 500 
e 600 denari, ancora p10 preferibi Imente fra 510 e 520* 

In un'ulteriore forma favorite di attuazione del- 
1' Invenzione, 11 suddetto filato 6 formato da un filo, che 
funge da anirna, e da due fill, che fungono da effetto. Per 
filo/1 di anina si intendonq, cane 6 noto ai tecnici del 
ramo, quel 11 che rlsultano posizlonati nella parte centra- 
le del filato, nentre per filo/i di effetto si intendono 
quelli che rlsultano posizionati nella zona esterna del 
filato. 

In una ulteriore forma favorita di real izzazi one 

Ho 11 1 i nvr>07i oni*, i <;nHrV»tti fi 1 i snnn tinti in m*^a ; pven- 

tualmente con col or i different!, in mado da ottenere gl i 
effetti estetici desiderati. 

Costituisce un ulteriore oggetto della presente 
Invenzione una tencfe da sole, che utilizza un tessuto del 
tipl sopra Indicati. 

Ulterlori van tag gi e caratteristlche della presen- 
te Invenzione rlsulteranno evidenti dall'esenpio di reali- 



zazlone di seguito Indicato, fornito a titolo non limitati- 
vo. 

Esempio 

Una pluraliti di fili di poliestere preorientati 
e tlnti In massa sono avvlati ad una camera di testurizza- 
zlone, per ottenere un filato di volume accresciuto. Prefe- 
rlbllmente sono utWzzati un filo di anlma e due fill di 
effetto* I fill utllizzati hanno preferibi Imente un titolo 
di 280 deddex, 

Prevenli\©mente all'ingresso nella camera di te- 
stur izzazi one, i fili sono sottoposti ad uno stiramento, 
che ne determina un allungamento compreso fra 1,6 e 1,8 
volte la lunghezza iniziale, ed uni dif icat i. Lo stiramento 
4 ottenuto facendo avvolgere i fili intorno ad un cilindro 
riscaldato a temperature canpresa fra 90 e 180°, preferibi 1- 
mente tra 140°e 150* 

II filo di anima & introdotto nella camera di te- 
st, *i**i? 7*?i onr» rem Mna <>n v % 1 itn«nt*7i ono p^C^e^ iM lpton 

compresa fra il 13 ed il 19%, rmntre 1 fili di effetto sono 
introdotti nella camera di testur izzazi one con una sovra- 
al tnentazi one preferibi Imente canpresa fra il 25 ed il 35%. 

La testur izzazi one £ condotta con un procedimento 
ed un *apparecch1 atur a di per se noti, che prevedono di far 
Investire 1 fiH entro tale camera da correnti di aria in 
presslone. oreferibi Imente fra 7 e 12 bar. orovenipntp da 



apposl t1 ugelll, cosl da detenninare un effetto di volumi- 
nizzazione del filato. 

Quest' ultimo, una volta use 1 to dalla camera di 
testurizzazi one subi see una fase di stabi I izzazi one, in 
cu1 6 fatto avanzare con una sovralimentazi one di circa 
1o 0,3%, ed 6 quindi fissato tenuicamente grazie ad un pas- 
saggio 1n forno a temperature comprese fra 150 e 200°- Que- 
sta opcrazione fa si che 11 filato resti dimensionalmente 
stabile anche se in seguito sara di nuovo sottopostpo a 
r1 sealdamenti elevati. 

II filato al tennine del processo ha ur> tUolo 
compreso fra 500 e 600 denari, prefer ib1 lmente fra 510 e 
520. Tale filato pud quindi essere impiegato per tessuti 
per tende da sole, che vengono prodotti secondo le tecniche 

convereionali di tessitura. 

RI VENDICAZ10 NI 

1. - Tessuto per tende da sole, caratlerizzato 
d?l fatto r.ho b r<?*l u ?3 \o ron w fi lato poliestere for.nato 
da piu fili e sottoposto a testur iz zazi one in aria. 

2* - Tessuto secondo la ri vendicazi one 1, carat - 
terizzato dal fatto che delto filato ha un titolo finale 
conipreso tra 500 e 600 denari, preferibi linente tra 510 e 
520 denari. 

3. - Tessuto secondo una qualunque delle preceden- 
ti ri vendicazi oni, caratterizzato dal fatto che detto fila- 



to § fonnato da un filo, che funge <b an1ma> e da due fili, 
che fungono da effetto. 

4. - Tessuto secondo la rl vendicazi one 3, carat- 
terlzzato dal fatto che detti fi 1 i sono tinti in massa, 
eventualmentc con colori differentia 

5. - Tenda da sole, caratterizzata dal fatto di 
comprendere un tessuto realizzato secondo una qualunque 
delle precedent! ri vendicazi oni. 

11 tutto sostanzi almente come sopra descritto e 
con rifertmento agli scopi specificati. 
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